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@ »Retnigung8mitteftablette« 



Tabletten mit hoher Losungsgeschwindigkeit in kaltem 
Wasser, die insbesondere zum Reinigen von glanzenden 
Oberflachen. wie Lack- und Glasfiachen, geeignet sind, ent- 
halten: a) 10-55 Gew.-% mindestens eines Tensides aus der 
Klasse der Sulfonate und Sulfate, bevorzugt mit linearen 
Cg-Cu-Alkylketten, Alkylbenzolsulfonate. Alkansulfonate mit 
14-18 C-Atomen und -Sulfofettsaureester von gesattlgten 
C 12 ~t8-Fettsauren und C^-Alkoholen, jeweils in Form der 
Natriumsal2e, insbesondere lineares Natriumdodecylbenzol- 
sulfonat; b) 80-25 Gew.-% mindestens eines Blnde- und 
Fulimittels aus der Klasse der Natrium- Oder Kaliumpofymer- 
phosphate, bevorzugt Natriumtripol}phosphat mit einem 
Hydratwassergehaitbis zu 8 Gew.-%; c; 5-20 Gew.-% Polyvi- 
nylpolypyrrolidon; d) 0,1-2 Gew.-% miiTofelner Kieselsaure; 
e) 0-7.5 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flussigen bis 
pastosen nichtionischen Tensids, z.B. eines ethoxylierten 
Fettalkohols mit 1 6-1 8 OAtomen und 50 Glykolethergruppen. 
«- Die Komponenten liegen - abgesehen vom Kristallwasserge- 
^ halt des Tripolyphosphats - in wasserarmer bzw. wasserfreier 
^ Formvor. (3104 371) 
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kelt la kaltem Kasser geteanzelehaet dure* elnea Be- 
halt an 



O 10 - 55 Gewichtsprozent mlndestens eines Tensi- 
des aus der Klasse der Sulfonate und 
Sulfate, 

10 b) 80 - 25 Gewichtsprozent mlndestens eines Binde- 

und FQllmittels aus der Klasse der Na- 
trium- oder Kallumpolymerphosphate und 
den n^v-f- 



15 



20 



25 



30 



der Dextrose, 

O 5 - 20 Gewichtsprozent Polyvlnylpolypyrroll- 



don, 

d) 0,1 - 2 Gewichtsprozent mikrof einer Kiesel- 
sSure, 

- 7,5 Gewichtsprozent eines bei Raumtempera- 
tur flussigen bis pastosen nichtioni- 
schen Tensids, 



e) 0 



wobei die Verbindungen Jewells in wasserfreier bis 
wasserarmer Form vorliegen. 

2. Tablette nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen 
Genalt an 

a) 25 - 50 (tarteht.prM.at mladesteas elaes Sulfoaat- 
teasids aua der Klasse der llaearen Alkyibeasylsulfo- 
aate « 9 bis 1, C-Atonea la der AUcyagruppe, AUcaa- 

~r " MS 18 U direst uad*- 

Sulfofettsaureeetera. ahgeleitet voa gesattigtea C 12 - 
Ci8-Pettsaurea uad 0 4 - C^AUcohalea, JeKeUs la Porn 
aer Natriums alze. 
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3« Tablette nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch 

A) 30 - 50 Gewichtsprozent an linearem Natriumdodecyl- 
benzolsulfonat. 

4. Tablette nach Anspruch 1, gekennzelchnet durch einen 
Gehalt an 

B) 70-30 Gewichtsprozent Natriumt ripolyphosphat mit 
einera Hydratwassergehalt bis zu 8, vorzugsweise von 
1-7 Gewichtsprozent.' 

5. Tablette nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt an 

C) 9 - 16 Gewichtsprozent Polyvinylpolypyrrolidon. 

15 6. Tablette nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt an 

D) 0,5 - 1,5 Gewichtsprozent an mikrofeiner Kiesel- 
saure. 

20 7. Tablette nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt an 

E) 0 - 5 Gewichtsprozent an flussigem bis pastosem 
nichtlonlschem Tensid* 
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Patentanmeldung 
D 6102 

"Reinl pungsmlttel tablette'' 

Das der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Problem 
ist die Schaffung einer leichtloslichen Reinigungsmittel- 
tablette, die sich zur Reinlgung glSnzender Oberflachen 
insbesondere von Lack- und Giasflachen eignet. Far derar- 
tige Anwendungsgebiete geeignete Reinigungsmittel, bei 
denen es sich vielfach urn Flitsslgprodukte handeltj lst 
ein vergleichsweise hoher Tensidgebalt erwunscht, urn eine 
10 blanke, nicht durch Reinigungsmittelreste getriibte Ober- 
flache zu erhalten. Gegenflber fliissigen Mitteln bietet 
eine Tablette den Vortell, dafi sie einfacher und genauer 
dosiert werden kann und daS man ohne einen Zusatz von or- 
ganischen LSsungsmitteln auskommt. Waschmittel in Tablet- 
15 tenform sind z*ar in groBer Zahl bekannt, jedoch liegt 
der Gehalt an Tensiden meist unter 20 Gewiehtsprozent, da 
hohere Anteile vielfach die Loslichkeit der Tablette un- 
gunstig beeinflussen. Die Anf orderungen an die Losungsge- 
schwin digkeit sind Jedoch hoch. Es war anzustreben, daB 
20 die Tablette in bewegtem, kalten Wasser von 15 - 20 - C in 
weniger als 3 Minuten, vorzugsweise weniger als 1 Minute 
vollstandig zerfallt, was bedeutet, daft eine 3 bis 6 g 
schwere Tablette, die in einen 10 Liter fassenden leeren 
Elmer eingelegt W ird, nach Zulauf enlassen von 8 Liter 
25 Leitungswasser vol.Vstandig zerfallen ist. 

Eine weitere Anforderung ist die problemlose Herstellbar- 
keit der Tablette, das heiflt, die Komponenten sollen sich 
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leicht vermischen und verpressen lassen, ohne daS es zum 
Ankleben an den Misch- und PreBwerkzeugen kommt. Die er- 
wuiischte hohe Losungsgeschwindigkeit darf nicht zu Lasten 
•der Bruchf estigkeit gehen. Die verprefiten Bestandteile 
• 5 milssen untereinander vertraglich sein, insbesondere darf 
es bei der Lagerung nicht zu NachhSrtungen oder chemi- 
schen Reaktionen kommen, welche die Loslichkeit oder 
Pestigkeit der Tablette nachteilig beeinf lussen. Schliefi- 
lich soli auch das Reinigungsergebnis die Erwartungen des 
10s Verbrauchers erftillen und der auf troeknende'Flussigkeits- 
I film keine Trflbungen und Schlieren auf gereinigten Glas- 
^ flSchen hinterlassen. 

Gegenstand der Erfindung, mit der die vorstehend geschil- 
15 derte Aufgabe gelost wlrd, 1st eine Reinigungsmittelta- 
blette mit hoher Losungsgeschwindigkeit in kaltem Wasser 
gekennzeichnet durch einen Gehalt an 

A) 10 - 55 Gewichtsprozent mindestens eines Tensi- 
20 des aus der Klasse der Sulfonate und 

Sulfate, 

B) 80 - 25 Gewichtsprozent mindestens eines Blnde- 

und Fullmittels aus der Klasse der Na- 

trlum- oder Kaliumpolymerphosphate und der 

25 Dextrose, 

C) 5 - 20 Gewichtsprozent Polyvinylpolypyrroli- 

don, 

D) 0,1 - 2 Gewichtsprozent mikrofeiner Kiesel- 

sSure, 

30 E) 0 7 $5 Gewichtsprozent eines bei Raumtempera- 

tur fliissigen bis pastosen nichtioni- 
schen Tensids, 



wobei die Verbindungen jeweils in wasserfreier bis 
35 wasserarmer Form vorliegen. 

• • # 
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Als Tenside vom Sulfonat- oder Sulfattyp (Bestandteil A) 
kominen lineare Alkylbenzolsulf onate, Alkansulf onate, dL- 
Sulfofettsaureester, Oleflnsulf onate, Pettalkoholsulf ate, 
•Pettalkoholpolyglykolethersulfate und Alkylphenolpolyglyl 
kolethersulfate infrage. Bevorzugte sind Alkylbenzolsul- 
f onate nit linearen 9 - 14 C-Atome aufweisenden Alkylket- 
ten, Alkansulf onate nit linearen, durchschnittlich 14 - 
18 C-Atome aufweisenden Alkylketten (wie sie durch Sulfo- 
chlorierung beziehungsweise Sulfoxidation aus Paraffinen 
und anschliefiende Verseifung beziehungsweise Neutralisa- 
tion erhaltlich sind) und ^-Sulfofettsaureester, die sich 
von gesattigten C 12 -C lg - Fettsauren und aliphatischen 
fy-Alkanolen, wie Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropa- 
nol oder Butanol, ableiten. Diese als bevorzugt bezeich- 
15 neten Tenside kommen in Porm ihrer Natriumsalze in Antei- 
len von vorzugsweise 25 - 50 Gewichtsprozent zum Ein- 
satz. 

Als besonders zweckmSBig hat sich die Verwendung von li- 
20 nearem Natriumdodecylsulf onat in Anteilen von 30 - 50 Ge- 
wichtsprozent, bezogen auf das Gewicht der Mischung, er- 
wiesen. Die genannten Tenside kommen in wasserfreier be- 
ziehungsweise wasserarmer Porm zum Einsatz, das heiBt, 
der Wassergehalt soil weniger als 3 Gewichtsprozent, vor- 
25 zugsweise weniger als 1 Gewichtsprozent, bezogen auf das 
Tens id, betragen. ' 

Als Binde- und Fiillmittel (Bestandteil B) eignet sich ne- 
ben wasserfreier Dextrose und Diphosphaten vorzugsweise 
30 Natriumtripolyphosphat, das wasserfrei sein kann oder 
einen Kristallwassergehalt bis zu 8 Gewichtsprozent auf- 
welsen kann. Auch Gemische aus wasserfreier Dextrose und 
Natriumtripolyphosphat, beispielsweise im Mischungsver- 
hSltnis 10 : 1 bis 1 : 10, sind geeignet. Bevorzugt im 
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Interesse einer hohen Losungsgeschwindigkeit der Tablette 
ist ein Natriumtripolyphosphat mit einera Kristallwasser- 
gehalt von 1-7 Gewichtsprozent, was einem Anteil von 
'4,4 - 30,8 Gewichtsprozent an Hexahydrat entspricht. Die- 
.5 ses kristallwasserhaltige Trlpolyphosphat kommt vorzugs- 
weise in Antellen von 70 - 30 Gewichtsprozent, bezogen 
auf die Summe der Tabletteninhaltsstoff e, zum Einsatz. 

i 

Die Koinponente C besteht aus homopolymer vernetztem Poly- 
10: vinylpyrrolidon und hat als sogenanntes Tablettenspreng- 
| mittel die Aufgabe, den Zerfall und das Auflosen der Ta- 
blette in kaltem Wasser zu beschleunigen. Das Molekular- 
gewicht geeigneter Polyvinylpolypyrrolldone liegt im all- 
gemeinen im Bereich 10 und dariiber, Der Gehalt der Ta- 
15 bletten an diesera Bestandteil betrSgt 5 - 20, vorzugswel- 
se 9 - 16 Gewichtsprozent. 

Die Komponente D besteht aus mikrofeiner KieselsSure, die 
in bekannter Weise durch pyrogene Zersetzung von Silici- 
20 umtetrachlorid beziehungsweise durch AusfSllen aus Sili- 
katlosungen erhaltlich und unter der Bezeichnung "Aero- 
sil" bekannt sind. Geeignete Produkte weisen eine mittle- 

re TeilchengroBe von 10 - 20 run bei einer Oberflache von 

, — , 2 — ■ 

w zlrka 100 bis 400 m /g auf » Per Anteil an mikrofeiner 

25 Kieselsaure betragt 0,1 - 2, vorzugswelse 0,5 - 1,5 Ge- 
wichtsprozent. 

Als fakultativer Bestandteil konnen bis zu einem Gehalt 
von 7,5 Gewichtsprozent vorzugsweise hochstens 5 Ge- 
30 wichtsprozent an nichtionischen Tensiden, die bei Raum- 
temperatur flussig bis pastps sind, anwesend sein. Ober- 
halb *10 °C schmelzende, wachsartige beziehungsweise feste 
Verbindungen dieser Klasse haben sich wegen Herabsetzung 
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der Losungsgeschwindigkeit als nlcht eep1ffn6 f * 

o er ungesattigten Pettalkoholen natfl „ llc J 

tiaehen Ursprunga, VO n Aikandiolen, nuoaikobolen Pett 

« , * ™ d dle ""W."..!. 5 bis 

sL? Elyk ° letherSrUPPen aUfTOlSe " *~r 
.ind farner die bekannten oberr ISehenaktiven Bloekpol™! 

fcungeweiae anaioge B 10 ckpol yn ere. Bevorzugte Verbindungen 
dar vorgenannten Kiasse aind dia Alkyl . baziabungawaiaf 
Alkanylpolyglykoiethar, wobei-sieh letstere .on geeL iE 
15 a\"aa oToaTr? "^""^ ^taikoboien b^L f 

bia 15 Ox y eth y len- E inheiten ableiten and ao susa^enge- 
aatat aind, da 6 die Porderung hinsichUieh der rZL 
bia pastSeen Konaietenz bai Rau,nte n peratur erfuUt iat 

20 ST ZUSSt " Slnd nlCht Jedooh k 6 nnen tn 

1" n t " S Ee " andte11 SUlfat - be«ahung S „ai- 
« Sulfonattenziden iat) und Na-Toiuolzalfonat aowia in 

25 TT aU0 " warden 

Falla elna Sehaumentwicklung unerKflnsent iat, eepfiehlt 
a oh ein znaatz an S e_ pf „ tteln _ ^Zlltll 

ZTZlllT**""'- 2 " e0k5 ^nnan Par - 

30 wendet werden. entgegenwirken, mltver- 
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Das Verraischen der Bestandteile und Verpressen kann In 
ublicher Weise erfolgen; besondere Vorkehrungen, zum Bei- 
spiel eine vorherige Granulierung der Bestandteile, sind 
.hierbei nicht erf orderlich. Die festen Bestandteile sol- 
5 len jedoch moglichst in pulvriger Form mit einem Partl- 
keldurchinesser von moglichst nicht mehr als 1 - 2 mm vor- 
liegen, urn InhomogenitSten beziehungsweise nachteilige 
Einflusse auf die Losungseigenschaften zu vermeiden. Der 
PreBdruck wird so eingestellt, daB die Bruchf estigkeit 

10 der Tabletten mindestens 50 N (Newton) betrSgt, jedoch 

100 N nicht wesentlich ubersteigt/ um die gewunschte hohe 
Zerfalls- und Losungsgeschwindigkeit in kaltem Wasser zu 
garantieren. Die fertigen Tabletten weisen zweckmSBiger- 
weise ein Gewicht von 1 bis 10, vorzugsweise von 3 bis 

15 7 g auf, was bei ublicher Anwendungskonzent ration zum An- 
setzen von 2 bis 20, vorzugsweise 6 bis 10 Liter Losung 
ausreicht. Es empfiehlt sich, die Tabletten mit einer ge- 
gen Feuchtigkeitseinwirkung'gesicherten Umhullung be- 
ziehungsweise Verpackung zu versehen. 

20 

Die in der angegebenen Weise hergestellten Tabletten sind 
schnelloslich und lagerbestSndig und andern auch nach 
mehrwochlger Aufbewahrung bei hoheren Temperaturen ihre 
g fl n stlge n L osungseigenschaften nich t . 
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Beisplelf? 

We m aer TabeUe j aufgefflhrten Bes 
5 . f o lE e„ae Ko„3 tltutlon bezlehungEwelse ^J^^ 

ABS (l) = Na-n-Dodecylbenzolsulfonat, 

Wassergehalt <.l £ 

Natriumsulfat = 3 % 

Na-Toluolsulfonat = 15 * 
10 ^ * 

ABS (2) = Na-n-Dodecylbenzolsulfonat, 
Wassergehalt <1 % 
Natriumsulfat = k % 



15 OS 



20 AS 



30 PVPP 



- Na-Olefinsulfonat aus primaren C , -c 
Olefinen, lk 16" 

Wassergehalt <l % 

Natriumsulfat 1,5 % 



= Na-Alkansulfonat aus C -c.g-n-AUcanen, 
Wassergehalt <1 % 
Natriumsulfat 1,2 % 

TPP (i) , Na-Tripolyphosphat, wasserfrei 

TPP (2) = Na-Tripolyphosphat, 5 Gewichtsp resent H 0 
(entsprechend einem Anteil von 22 % Hexahy- 
drat) 



Polyvlnylpolypyrrolldon (gemafi OS-PS 
2 938 017) 

Molekulargewicht >10 6 , 
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PA + 50 EO » Fettalkohol C^-C^ rait 50 Oxyethylen- 
gruppen. 

•Die Mengenangaben in der Tabelle sind Gewichtsprozent, 

5 

Die Bestandteile wurden sorgfaltig gemischt und zu Ta- 
bletten mit einem Durchmesser von 25 mm und einem Gewicht 
von 4 g verpreBt. Die Gemische lie&en sich elnwandfrei 
verpressen, ohne daB es zum Ankleben an den PreBwerkzeu- 

10 gen kam. Die Bruchf estigkeit der TPP enthaltenden Tablet- 
ten betrug 80 - 90 N, die der auf Dextrose-Basis 60 - 
70 N. Die Auf losungsgeschwindigkeit wurde durch Einlegen 
der Tablette in einen leeren Eimer von 10 Liter Fassungs- 
vermogen und anschlieBendem Einlauf enlassen Von 8 Liter 

15 Leitungswasser innerhalb eines Zeitraums von 1 Minute ge- 
testet. Die Mehrzahl der getesteten Tabletten war inner- 
halb der Testzeit vollig zerfallen und gelost, nur in we- 
nigen Fallen wurde diese Zeit geringfugig unterschritten 
(die Zeitangaben sind Mittelwerte aus Jewells 3 Tests). 



An den bei 20° und 40 °C 1m Klimaschrank in wasserdichter 
Verpackung gelagerten Tabletten waren nach 8 Wochen noch 
kelne Knderungen hinslchtlich der Bru ch f e s tigkeit und des 
L o sungsverhaltens zu beobachten . 

Die Losungen der Tabletten wiesen ein gutes Relnigungs- 
vermogen gegenuber fettigen und mineralischen Verschmut- 
zungen auf und hinterliefien auf den gereinigten Gegen- 
standen (LackflSchen an Kraf tf ahrzeugen, Glasscheiben) 
einen hohen Glanz ohne Schlieren- und Streif enbildung. 
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